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(57) Abstract 

At least one face of a substrate coated with water-absorbing solid panicles carries a pressure-sensitive adhesive layer in which the 
water-absorbing solid particles are fixed. 

(57) Zusammen fassung 

Mit wasserabsorbierendcn Feststoffteilchen beschichtete Substrate, bei denen mindestens eine Seite eine Haftklebstoffschicht. in der 
wasserabsorbierende Feststoffteilchen fixiert sind, trflgt. 
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Klebstoffbeschichtungen, enthaltend Superabsorber-Partikel 

Die Erfindung betrifft mit wasserabsorbierenden Feststof f teilchen 
5 beschichtete Substrate, bei denen mindestens eine Seite eine 
Haftklebstoffschicht, in der wasserabsorbierende Feststoff- 
teilchen fixiert sind, tr^gt. 

Des weiteren betrifft die Erfindung abrollbare Klebstoff bander 
10 aus diesen beschichteten Substraten, die Verwendung der beschich- 
teten Substrate zur Herstellung von Hygieneprodukten bzw. als 
Feuchtigkeitsschutz und ein Verfahren zur Herstellung der be- 
schichteten Substrate. 

15 Fiachige, textile Materialien mit superabsorbierenden Eigenschaf- 
ten zur Auf nahme von Fliissigkeiten f inden in zunehmendem Mafle 
Verbreitung. Typische Anwendungsgebiete sind Wegwerf windeln fur 
Babys, Damenbinden Oder Produkte fur die Erwachseneninkontinenz . 
Oblicherweise sind diese superabsorbierenden Artikel so aufge- 

20 baut, daA sie eine mehr oder weniger voluminbse Schicht aus Zell- 
stoff enthalten (Fluff), in die Superabsorber (SA) -Partikel ein- 
gestreut sind. Gelangt eine Fliissigkeit in diese Schicht, wird 
sie von den SA-Partikeln aufgenommen, wobei die Fliissigkeit iiber 
die hydrophilen Fluff -Fasern zu den Partikeln geleitet wird. Die 

25 Wasseraufnahmekapazitat kann dabei um ein Vielfaches iiber dem Ei- 
gengewicht des Materials liegen. Die hier beschriebene, Ublicher- 
weise angewendete Konstruktion birgt den Nachteil, dafi sie zu Hy- 
gieneprodukten fuhrt, die mehr ere mm bis cm dick sind und damit 
den Ansprtichen nach einer mSglichst grofien Diskretion beim Tragen 

30 dieser Artikel am menschlichen K6rper oft nur unzureichend genii- 
gen. Dies gilt insbesondere fiir Erwachseneninkontinenz. 

Es besteht daher Bedarf, ein flachiges Material mit hoher Wasser- 
aufnahmekapazitat herzustellen, das fiir die Konstruktion von Hy- 
35 gieneprodukten, wie Inkontinenzartikeln, Babywegwerf windeln oder 
Damenbinden geeignet ist und deutlich diinner ist, als die iibli- 
chen, Fluff enthaltenden Produkte. 

Weiterhin besteht Bedarf, wasserriickhaltende Schichten auch in 
40 anderen Bereichen einzusetzen. Beispielsweise werden Superabsor- 
ber-Partikel bei der Ummantelung von Seekabeln eingesetzt, um das 
leitende Material vor dem Eindringen von Wasser zu schiitzen. 
Hierbei quellen die SA-Partikel an, bilden dabei eine wasserun- 
durchiassige Schicht und schotten so die Innenseite der Ummante- 
45 lung vor dem Eindringen weiterer Feuchtigkeit ab. Die Beschich- 
tung mit SA-Partikeln erfolgt iiblicherweise durch Eintauchen des 
Kabels in eine SA-Partikel enthaltende Fliissigkeit. Dieses Ver- 
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fahren ist naturlich im Falle einer erf orderlichen Reparatur kein 
gangbarer Weg. Wvinschenswert ware hier ein portables System, das 
einen selbstklebenden Schutz vor Feuchtigkeit bzw. Wasser bietet. 
Dieses portable System liefle sich naturlich auch in alien anderen 
5 Bereichen einsetzen, in denen wassersperrende Schichten als 
Feuchtigkeitsschutz erwiinscht sind, wie z.B. im Baugewerbe. 

In der nicht vorver6f fentlichten deutschen Patentanmeldung 
P 4411896.1 (O.Z. 44788) wird die Anbindung von Superabsorber- 
10 Partikeln an Faservliese mit Hilfe des Bindemittels der Faser- 
vliese beschrieben. Die so hergestellten Produkte eignen sich 
zwar zur Herstellung von dunnen Hygieneartikeln, jedoch nicht als 
portables System fur den Feuchtigkeitsschutz wie vorstehend be- 
schrieben. 



15 



20 



Aufgabe der vorliegenden Erfindung waren daher wasser- 
absorbierende Materialien, welche sich zur Herstellung von dunnen 
Hygieneprodukten und als portables System fur den Feuchtigkeits- 
schutz eignen. 

Demgemafl wurden die eingangs definierten, beschichteten Sub- 
strate, sowie ihre Verwendung zur Herstellung von Hygieneproduk- 
ten bzw. als Feuchtigkeitsschutz gefunden. Gefunden wurde auch 
ein Verfahren zur Herstellung der beschichteten Substrate. 

25 

Bei den erf indungsgemafien beschichteten Substraten handelt es 
sich im allgemeinen urn flachige Substrate. Insbesondere handelt 
es sich z.B. urn Papier, Folien, z.B. aus Metall Oder Kunststoff, 
Oder Gewebe aus natiirlichen Oder synthetischen Fasern. Bevorzugt 
30 sind Kunststoff folien aus Polyester, wie Polyethylentherephtha- 
lat, Oder Polyolef inen, wie Polyethylen, Polypropylen, orientier- 
tes Polypropylen oder Polyamide . Bevorzugte Gewebe sind solche 
aus Kunststoff, z.B. Polyolef ine oder Polyamide. 

35 Die Substrate sind auf mindestens einer Seite mit einem Haftkleb- 
stoff beschichtet. Die Haf tklebstof f schicht hat vorzugsweise eine 
Dicke kleiner 1 mm, insbesondere von 1 bis 200 Jim. 

Als Haftklebstoff konnen alle iiblichen Haftklebstof fe Verwendung 
40 finden. Bevorzugt handelt es sich urn Haftklebstof fe auf Basis 
eines radikalisch polymerisierten Polymeren, aufgebaut aus 
radikalisch polymerisierbaren Monomeren. 

Das Polymer besteht vorzugsweise zumindest zum Teil aus sog. 
45 Hauptmonomeren, ausgewahlt auch Ci-C 20 -Alkyl (meth) acrylaten, 
Vinylestern von bis zu 20 C-Atome enthaltenden Carbonsauren, 
Vinylaromaten mit bis zu 20 C-Atomen, ethylenisch ungesattigten 
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Nitrilen, Vinylhalogeniden, Vinylethern von 1 bis 10 C-Atome ent- 
haltenden Alkoholen, aliphatischen Kohlenwasserstof f en mit 2 bis 
8 C-Atomen und 1 oder 2 Doppelbindungen oder Mischungen dieser 
Monomeren. Das Polymer besteht vorzugsweise zu mindestens 
5 40 Gew.-%, besonders bevorzugt zu mindestens 60 Gew.-% und ganz 
besonders bevorzugt zu mindestens 75 Gew.-% aus diesen Hauptmono- 
meren bzw. deren Mischungen. 

Zu nennen sind z.B. (Meth)acrylsaurealkylester mit einem 
10 d-Cio-Alkylrest, wie Methylmethacrylat, Methylacrylat, n-Butyl- 
acrylat, Ethylacrylat und 2-Ethylhexylacrylat . 

insbesondere sind auch Mischungen der (Meth)acrylsaurealkylester 
geeignet . 

Vinylester von Carbonsauren mit 1 bis 20 C-Atomen sind z.B. 
vinyllaurat, -stearat, Vinylpropionat, Versaticsaurevinylester 
und Vinylacetat . 

20 Als vinylaromatische Verbindungen kommen Vinyltoluol, O- und p- 
Methylstyrol, o-Butylstyrol, 4-n-Butylstyrol, 4-n-Decylstyrol und 
vorzugsweise Styrol in Betracht. Beispiele fur Nitrile sind 
Acrylnitril und Methacrylnitril . 

25 Die Vinylhalogenide sind mit Chlor, Fluor oder Brom substituierte 
ethylenisch ungesattigte Verbindungen, bevorzugt Vinylchlorid und 
Vinylidenchlorid . 

Als Vinylether zu nennen sind z.B. Vinylmethylether oder Vinyl- 
30 isobutylether. Bevorzugt wird Vinylether von 1 bis 4 C-Atome ent- 
haltenden Alkoholen. 

Als Kohlenwasserstoffe mit 2 bis 8 C-Atomen und zwei olefinischen 
Doppelbindungen seien Butadien, Isopren und Chloropren genannt. 

35 

Neben diesen Hauptroonomeren kdnnen weitere Monomere, z.B. Hydro- 
xylgruppen enthaltenden Monomere, insbesondere Ci-Cio-Hydroxy- 
alkyl(meth)acrylate, (Meth) acrylamid, ethylenisch ungesattigte 
Sauren, insbesondere Carbonsauren, wie (Meth) acrylsaure oder 
40 Itaconsaure, Dicarbonsauren und deren Anhydride oder Halbester, 
z.B. Maleinsaure, Fumarsaure und Maleinsaureanhydrid im Polymeren 
enthalten sein. 



45 



WO 96/09023 PCT7EP95/03602 

4 

Das Polymere kann bei Bedarf auch vernetzende Monomere mit 2 Oder 
mehr als zwei Doppeibindungen als weitere Monomere enthalten. Der 
Gehalt der vernetzenden Monomeren betragt im allgemeinen, falls 
iiberhaupt erwiinscht, 0,05 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Polymer. 

5 

Im Falle von durch UV-Strahlung vernetzbaren Polymeren kommen 
auch copolymerisierbare f ethylenisch ungesattigte Photo- 
initiatoren, z.B. Acetophenon- oder Benzophenonderivate als wei- 
tere Monomere in Betracht, wie sie z.B. aus der EP-A-246 848 oder 
10 DE-A-3 844 445 bekannt sind. Im Falle ihrer Mitverwendung betragt 
ihr Anteil im allgemeinen 0,05 bis 5, vorzugsweise 0,1 bis 
3 Gew.-%. 

Die Herstellung der Polymeren z.B. durch radikalische Polymerisa- 
15 tion kann z.B. in LSsung, z.B. eines organischen Losungsmittel 
(Losungspolymerisation), in wafiriger Dispersion (Emulsionspolyme- 
risation, Suspensionspolymerisation) oder in Masse, d.h. im we- 
sentlichen in Abwesenheit von Wasser oder organischen Losungsmit- 
teln (Massepolymerisation) durchgefiihrt werden. 

20 

Die Emulsionspolymerisation kann z.B. diskontinuierlich, mit oder 
ohne Verwendung von Saatlatices, unter Vorlage aller oder einzel- 
ner Bestandteile des Reaktionsgemisches, oder bevorzugt unter 
teilweiser Vorlage und Nachdosierung der oder einzelner Bestand- 
25 teile des Reaktionsgemisches, oder nach dem Dosierverf ahren ohne 
Vorlage durchgefiihrt werden. 

Die Monomeren konnen bei der Emulsionspolymerisation wie iiblich 
in Gegenwart eines wasserldslichen Initiators und eines Emul- 
30 gators bei vorzugsweise 30 bis 95°C polymerisiert werden. 

Geeignete Initiatoren sind z.B. Natrium-, Kalium- und Ammonium- 
persulfat, tert .-Butylhydroperoxide, wasser losliche Azover- 
bindungen oder auch Redoxinitiatoren wie H 2 0 2 /Ascorbinsaure . 

35 

Als Emulgatoren dienen z.B. Alkalisalze von langerkettigen Fett- 
sauren, Alkylsulf ate, Alkylsulf onate, alkylierte Arylsulf onate 
oder alkylierte Biphenylethersulf onate . Des weiteren kommen als 
Emulgatoren Umsetzungsprodukte von Alkylenoxiden, insbesondere 
40 Ethylen- oder Propylenoxid mit Fettalkoholen, -sauren oder 
Phenol, bzw. Alkylphenolen in Betracht. 

Im Falle von w£firigen Sekundardispersionen wird das Copolymerisat 
zunachst durch Losungspolymerisation in einem organischen 
45 Losungsmittel hergestellt und anschlieAend unter Zugabe von Salz- 
bildnern, z.B. von Ammoniak zu CarbonsSuregruppen enthaltenden 
Copolymerisaten, in Wasser ohne Verwendung eines Emulgators oder 
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Dispergierhilf smittels dispergiert. Das organische Ldsungsmittel 
kann abdestilliert werden. Die Herstellung von waArigen Sekundar- 
dispersionen ist dem Fachmann bekannt und z.B. in der 
DE-A-37 20 860 beschrieben. 

5 

Zur Einstellung des Molekulargewichts ktfnnen bei der Polymerisa- 
tion Regler eingesetzt werden. Geeignet sind z.B. -SH enthaltende 
Verbindungen wie Mercaptoethanol, Mercaptopropanol, Thiophenol f 
Thioglycerin, Thioglykolsaureethylester, Thioglykolsauremethyl- 
10 ester und tert .-Dodecylmercaptan . 

Der Feststoffgehalt der erhaltenen Polymerdispersionen betrSgt 
vorzugsweise 40 bis 80, besonders bevorzugt 45 bis 75 Gew.-%. 
Hohe Polymerfeststoffgehalte konnen z.B. nach Verfahren, welche 
15 in der deutschen Patentanmeldung P 4 307 683.1 oder der EP 37 923 
beschrieben sind, eingestellt werden. 

Eine bevorzugte Polymerisationsmethode ist die Losungspoly- 
merisation. Die Losungspolymerisation kann kontinuierlich, dis- 
20 kontinuierlich als Batch-Verf ahren oder vorzugsweise halbkonti- 
nuierlich im Zulaufverf ahren durchgefiihrt werden. Im letzteren 
Fall wird ein Teil der Monomeren vorgelegt, auf die Polymerisa- 
tionstemperatur erhitzt und der Rest der Monomeren kontinuierlich 
zugef iihrt . 

25 

Als Losungsmittel fUr die radikalische Ldsungspolymerisation kon- 
nen z.B. Alkohole wie i-Butanol, i-Propanol, Aromaten wie Toluol 
oder Xylol, Ether wie Dioxan oder Tetrahydrof uran, Ketone wie 
Aceton oder Cyclohexanon oder Ester wie Ethylacetat oder n-Butyl- 
30 acetat verwendet werden. 

Als bevorzugte Initiatoren sind Dibenzoylperoxid, tert .-Butylper- 
pi valat , tert . -But ylper-2-ethy lhexanoat , tert . -Amy 1-2-et hy lhexyl- 
peroxid, Di-tert .-butylperoxid, tert .-Butylhydroperoxid, Cumol- 
35 hydroperoxid, Dilauroylperoxid, tert .-Butylperoximaleinat, tert.- 
Butylperoxibenzoat, Dicumylperoxid, Didecanoylperoxid, Methyl- 
ethylketonperoxid, 2, 2* -Azobis- (2, 4-dimethylvaleronitril) , 
2,2'-AzobisH2,3-dimethylbutyronitril> und 2, 2' -Azobisisobutyro- 
nitril zu nennen. 

40 

Bei der Massepolymerisation wird im allgemeinen ein Teil des Po- 
lymerisationsansatzes vorgelegt, auf die Polymerisationstempera- 
tur erhitzt, wonach anschlieBend der Rest kontinuierlich zuge- 
f iihrt wird. 
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Das Polymere wird in Abhangigkeit von der gewahlten Polymerisa- 
tionsmethode in Form einer waflrigen Dispersion des Polymeren, 
einer Losung in einem organischen LSsungsmittel oder im wesentli- 
chen wasser- und losemittelf rei erhalten. 

5 Die Polymere kdnnen in diesen Formen als Haftklebstof f verwendet 
werden. Gegebenenf alls konnen noch Zusatzstoffe wie Rheologie- 
hilfsmittel, Verdicker, klebrigmachende Harze, z.B. Kolophonium- 
harz, zugesetzt werden. 
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im Falle einer waArigen Dispersion oder organischen Losung des 
Polymeren wird das Wasser bzw. das organische Losungsmittel nach 
dem Auftragen entfernt, so daB nur der trockene Polymerfilm zu- 
riickbleibt . 

walirige Polymersysteme haben den Nachteil, daB vor dem Aufbringen 
der wasserabsorbierenden Feststof f teilchen Wasser mdglichst weit- 
gehend entfernt werden muG, urn ein fruhzeitiges Anquellen der 
wasserabsorbierenden Feststof f teilchen zu verhindern. 

Bevorzugt sind daher wasserfreie Polymersysteme, z.B. organische 
LSsungen des Polymeren. 

Besonders bevorzugt sind Polymerschmelzen (Schmelzhaf tkleb- 
25 stoffe), welche im wesentlichen frei von Wasser und organischen 
Losemitteln sind. In diesem Fall ist nach dem Auftragen der 
Polymerschmelze als Haftklebstof f kein Trocknungsschritt zur Ent- 
fernung des Wassers oder Ldsemittels notwendig. Schmelzhaf tkleb- 
stoffe kdnnen bei 20°C fest, hochviskos oder fluide sein. Vorzugs- 
30 weise werden sie bei 50 bis 200°C, besonders bevorzugt bei 80 bis 
180°C als Schmelze aufgetragen. 

Nach der Beschichtung mit dem Haftklebstof f und, falls notwendig, 
der Trocknung der Beschichtung k6nnen dann die wasserabsorbieren- 
35 den Feststof fteilchen z.B. durch einf aches Aufstreuen auf die 
Haftklebstof fschicht aufgebracht werden. 

Als wasserabsorbierende Feststof fteilchen kommen z.B. Silica-Gel 
und Superabsorber-Partikel in Betracht. 

Bevorzugte Superabsorber sind z.B. Homopolymerisate von 
(Meth)acrylsaure oder Copolymerisate mit einem Anteil von mmde- 
stens 30 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 50 Gew. % 
(Meth) acrylsaure . 
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Die mittlere Teilchengrofle der wasserabsorbierenden Feststoff- 
teilchen ist fur das Prinzip der Erfindung nicht wichtig. Obli- 
che, gewichtsmittlere TeilchengrSflen liegen im Bereich von 10 bis 
2.000 m- Vorzugsweise ist die mittlere Teilchengrofie kleiner als 
5 die Dicke der Haf tklebstof f schicht, besonders bevorzugt kleiner 
als die Halfte der Dicke der Haf tklebstof f schicht . 

Die Menge der wasserabsorbierenden Feststof f teilchen wird vor- 
zugsweise so gewahlt, dafl 0,1 bis 100 mg wasserabsorbierende 
10 Feststoffteilchen auf 1 cm* des mit Haftklebstof f beschichteten 
Substrates fixiert sind. 

Nach oder vor Auftragen der wasserabsorbierenden Feststoff- 
teilchen kann vorzugsweise eine Vernetzung der Polymeren in der 
15 Haftklebstof f schicht vorgenommen werden. Eine solche Vernetzung 
kann z.B. thermisch erfolgen, soweit das Polymer Monomere mit 
thermisch vernetzenden Gruppen enthalt. 

Die Vernetzung wird besonders bevorzugt durch Bestrahlung mit 
20 energiereichem Licht, z.B. mit Elektronenstrahlen oder UV-Licht 
durchgef iihrt . Im Falle des UV-Lichts enthalt das Polymere vor- 
zugsweise copolymerisierbare ethylenisch ungesattigte Photo- 
initiatoren, wie oben ausgef iihrt . Geeignete Photoinitiatoren k6n- 
nen jedoch auch, allerdings weniger bevorzugt, den Polymeren bei- 
25 gemischt sein. Insbesondere eignen sich die oben erwahnten 
Schmelzhaftklebstoffe fiir die Vernetzung mit energiereichem 
Licht. 

Zum Bestrahlen konnen z.B. handelsubliche UV-Strahler, die vor- 
30 zugsweise in einem Wellenlangenbereich von 250 bis 400 nm Strah- 
lung emittieren, eingesetzt werden. Geeignet sind beispielsweise 
Quecksilbermitteldruckstrahler mit einer Strahlungsleistung von 
80 bis 120 W/cm. 

35 Durch eine Vernetzung, insbesondere mit energiereichem Licht, 
nach dem Auftragen der Teilchen gelingt es in besonderem Mafie, 
die gewiinschte Menge der wasserabsorbierenden Feststoffteilchen 
in bzw. an der Haf tklebstof f schicht schnell und fest zu fixieren. 

40 Die erfindungsgemaBen, beschichteten Substrate kdnnen auf einer 
oder beiden Seiten mit Haf tklebstof f beschichtet sein, wobei auch 
die wasserabsorbierenden Feststoffteilchen auf einer oder beiden 
Seiten aufgebracht sein k8nnen. 

45 Die Haftklebstoffschicht mit den wasserabsorbierenden Feststoff- 
teilchen kann mit einer wasserdurchlassigen Abdeckung versehen 
sein. Bei solchen Abdeckungen handelt es sich vorzugsweise urn 
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Gewebe aus Kunststoff Oder naturlichen Materialien wie Cellulose. 
Das Gewebe hat vorzugsweise eine Maschenweite, welche kleiner ist 
als der gewichtsmittlere Durchmesser der wasserabsorbierenden 
Teilchen. Das Gewebe kann z.B. mit der Haf tklebstof f schicht an 
5 den Randern des Substrates verklebt werden. Geeigneterweise sind 
dabei die Rander entsprechend der verklebten Breite frei von was- 
serabsorbierenden Feststoff teilchen . 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm sind die erf indungsgemaBen 
10 Substrate auf einer Seite (definiert als Oberseite) mit Haftkleb- 
stoff und darin fixierten wasserabsorbierenden Teilchen und auf 
der anderen Seite (definiert als Unterseite) nur mit Haftkleb- 
stoff ohne fixierte wasserabsorbierende Teilchen beschichtet . 

15 Die so beschichteten Substrate eignen sich in besonderer Weise 
als portables System fur den Feuchtigkeitsschutz. Die Substrate 
konnen dabei mit der Unterseite auf vor Feuchtigkeit zu schiit- 
zende Objekte, z.B. Kabel, geklebt werden. Die beidseitig be- 
schichteten Substrate konnen insbesondere in Form von abrollbaren 

20 Klebstoffbandern Verwendung finden. Bei diesen Klebebandern kann 
die mit Haf tklebstof f versehene Unterseite mit einem Releasepa- 
pier versehen werden, wie es auch sonst bei Klebebandern allge- 
mein iiblich ist. Die Oberseite tragt die Haf tklebstof f schicht mit 
den fixierten wasserabsorbierenden Teilchen und vorzugsweise, 

25 aber nicht zwingend, einer Abdeckung, welche, wie oben beschrie- 
ben, mit den Randern des Klebstof fbandes verklebt ist. 

Die erfindungsgemafien beschichteten Substrate eignen sich gut zur 
Herstellung von Hygieneprodukten, z.B. Inkontinenzartikeln, Baby- 
30 wegwerfwindeln Oder Damenbinden. Des weiteren eignen sie sich fur 
den Feuchtigkeitsschutz z.B. von Objekten in der Elektrik, Elek- 
tronik oder im Baugewerbe. 

Sie konnen Verwendung finden in Form von Klebstoffbandern und 
35 stellen in dieser oder auch anderer Form ein geeignetes portables 
System; z.B. zur Ausriistung von Objekten mit einem Feuchtigkeits- 
schutz, dar. 
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Beispiele 
Beispiel 1 



Eine Polyesterfolie (Hostaphan® RN 36) wurde mit UV-vernetzbarem 
Schroelzhaftklebstoff, AcronalODS 3458, beschichtet (Auftragsge- 
45 wicht 70 g/m*) . Anschliefiend wurde der Superabsorber (Aqualic AL 
76 LF) aufgestreut. Nach dem Abschiitteln von nicht fixierten SA- 



WO 96/09023 PCT/EP95/03602 

9 

Parttkeln wurde die Folie mit UV-Licht <30 mW/cm 2 , 5 min) be- 
strahlt . 

Die bestrahlte Folie wurde zura Quellen in Wasser gelegt. Auch 
3 nach dem Quellen haftete der Superabsorber noch fest an der 
Folie. 

Einige Daten zu der mit UV-Schmelzhaf tkleber beschichteten Folie: 





UV-vernetzt 


Gewicht der Folie 


0,11 g 1 


Gewicht nach Schmelzhaftklebstof f auf trag 


0,34 g 


Gewicht nach Superabsorberbeschichtung 


0,64 g 


Gewicht nach Quellen in Wasser 


7,57 g 


Wasseraufnahme (bez. auf Superabsorber) 


2210 % 



10 



15 



20 



Beispiel 2 



Eine Polyesterfolie (Hostaphan® RN 36) wurde mit UV-vernetzbarem 
Schmelzhaftklebstoff, Acronal®DS 3458, beschichtet (Auftragsge- 
wicht 70 g/m 2 ) . AnschlieBend wurde der Superabsorber (Aqualic CAL 
76 LF) so aufgestreut, dali am Rand der Folie eine ca. 2 cm breite 
23 zone frei von Superabsorber blieb. Nach Abschiitteln von nicht fi- 
xierten Superabsorber (SA) -Partikeln und Bestrahlen wurde ein Po- 
lypropylen-Gewebe mit einer Maschenweite von 118 M*» aufgelegt und 
mit dem Rand ohne Verwendung von zusatzlichem Klebstoff verklebt. 

30 Der Verbund zeigte wie oben eine gute wasserquellbarkeit, wobei 
sich das Abdeckgewebe nicht abloste. 

Beispiel 3 

35 Ein Polypropylen-Gewebe mit einer Maschenweite von 118 \m wurde 
mit UV-vernetzbarem Schmelzhaftklebstoff, AcronalODS 34 58, be- 
schichtet (Auftragsgewicht 70 g/m 2 ). Hierbei fuhrte die Porositat 
des Materials dazu, daB sich auf beiden Seiten des Gewebes 
Schmelzhaftklebstoff befand. Wahrend die eine Seite bestrahlt und 

40 anschlieliend mit Releasepapier beschichtet wurde, wurde auf die 
andere Seite der Superabsorber (Aqualic CAL 76 LF) so aufges- 
treut, dafi am Rand der Folie eine ca. 2 cm breite Zone frei von 
Superabsorber blieb. Nach Abschiitteln von nicht fixierten SA-Par- 
tikeln und Bestrahlen des Verbundes wurde ein zweites Polypropy- 

45 len-Gewebe mit einer Maschenweite von 118 \m ohne Verwendung von 
zusatzlichem Klebstoff aufgeklebt. Nach Entfernen des Releasepa- 
pieres von der Unterseite konnte dieser Verbund auf beliebxgen 
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Oberflachen fixiert werden. Auch dieser Verbund zeigte eine sehr 
gute Wasserquellbarkeit . 
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Patentanspriiche 

1. Mit wasserabsorbierenden Feststof fteilchen beschichtete Sub- 
5 strate, bei denen mindestens eine Seite eine Haftklebstof f- 

schicht, in der wasserabsorbierende Feststof fteilchen fixiert 
sind, tragt. 

2 Beschichtete Substrate gemaB Anspruch 1, wobei es sich urn 
10 eine mit energiereichem Licht vernetzte Haftklebstof fschicht 
handelt . 

3. Beschichtete Substrate gemaB Anspruch 1 oder 2, wobei es sich 
bei den wasserabsorbierenden Feststof fteilchen urn Superabsor- 

15 ber-Teilchen (SAP) oder Silica-Gel handelt. 

4. Beschichtete Substrate gemaB einem der Anspruche 1 bis 3, wo- 
bei auf die Haftklebstoffschicht mit den fixierten wasserab- 
sorbierenden Feststoffteilchen eine wasserdurchlassige Abdek- 

20 kung aufgebracht ist und diese Abdeckung mit dem Substrat 

verklebt ist. 

5. Beschichtete Substrate gemafl einem der Anspruche 1 bis 4, wo- 
bei eine Seite (definiert als Oberseite) die Haftklebstof f- 

25 teilchen mit den fixierten wasserabsorbierenden Feststoff- 

teilchen tragt und die andere Seite (definiert als Unter- 
seite) ebenfalls mit Haftklebstof f, jedoch ohne wasser- 
absorbierende Feststoffteilchen, beschichtet ist. 

30 6. Abrollbare Klebstof fbander aus beschichteten Substraten gemaB 
Anspruch 5, wobei die Unterseite mit einem Releasepapier ver- 
sehen ist. 

7. Verwendung von beschichteten Substraten gemaB einem der An- 
35 spruche 1 bis 5 zur Herstellung von Hygieneprodukten . 

8. Hygieneprodukte, enthaltend beschichtete Substrate gemafl 
einem der Anspruche 1 bis 5. 

40 9. Verwendung von beschichteten Substraten gemaB einem der An- 
spruche 1 bis 5 als Feuchtigkeitsschutz oder zur Herstellung 
von Produkten fur den Feuchtigkeitsschutz. 



45 
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10. Produkte fur den Feuchtigkeitsschutz, enthaltend beschichtete 
Substrate gemafl einem der Anspruche 1 bis 5. 

11. Verfahren zur Herstellung von mit wasserabsorbierenden Fest- 
5 stof fteilchen beschichteten Substraten, dadurch gekennzeich- 

net, daft 

a) ein Substrat mit Haf tklebstof f beschichtet wird und an- 
schlieflend 

10 

b) die wasserabsorbierenden Feststof fteilchen aufgebracht 
werden. 

12. Verfahren gemafi Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daA es 
15 sich bei dem Haftklebstof f urn einen Schmelzhaf tklebstof f han- 

delt, und nach Verf ahrensschritt b) der Schmelzhaf tklebstof f 
durch energiereiche Strahlung vernetzt wird. 
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